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Svetlocitliva kompozice pro reprodukanf iechniku 



1 

Vyin^lez se tyka svetlocMive kompozice 
l>r.o reprodukcni techniku \7ihodne k vyltvora- 
ni' 9v6tIocLtiMvych vxstev, sestavajfc! z viTiy- 
lickych jedno- cl dvoufunkcnicli mo.no<meru, 
substr^fcfi a svetLocitlivych aromatickych a- 
zaldtek. 

No've pastupy vedouci k racioinalraaci 
kni/hjt.lskovych me-tO'd zahmujl i vyirziiti po- 
lymeDmch m'aiterialfi pfi priprave tiskov6 
desky. Poufiti zde nachazeji folopalymery, 
tj. polymery citlive na svetla, polymepujlcj 
kompozice obsahujicl vhodne svetlocitlive 
sloucenimy. Vnstvy techto latek, nanesejie 
nia vhO'dnem podklade, umazfiuji osvetlenlm 
a nasledujicim vymytim nezpolymerav»a- 
nych, tj. pri OQvetlav^ni zakrytycli mist, vy- 
tvofit relief pouzitelny v tiskove technice. 

Bezing pouzlvanym maitexidJem pfi pripra- 
ve sve-tlocilt-livif^ch vrstev jsou dvou- ci vice- 
funkdm* mcinomery akryidfcoveho typu, inajpf. 
triethylengilyko:ldiakryldt, diethylenglykol- 
d'iakrylait nebo triQChylenglykoldimethakry- 
mt, diethy;le>nglykoldimetha.krylat. Da'lsimi 
subsitiraty jsou polymery filmotvo'rne ,pova- 
hy,' umcznujici pripravit vhodne vrstvy. Pa- 
tn mezi ng acetylcelulosa, pouziteln^ jsou 
nektere vinylicke kopclymery, event, kopo- 
Jyamidy. Obsahem ko-mpo-zice mohofu byt i 
vhodne pigmenity a tepeline. stabilizStory 
smgsf — hydrochinon, para-methoxyfenon a 
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podobng. Nezbytnou slo^ko-u kcfln'pozic jsoai 
svet:]»ociltIive latky — amtrachiTion, feoian- 
trenchinon, nektere aldehydy a ketony, ben- 
zoin, aroanalickoa-lifaticke azoldtky apod. 

« Ancmatickoalifa'ticke azolaitky maji sveltel- 
na abscrpcni max-ima v obJasti 400 nm a ab- 
sorbuji tudiz vseohny silne energie emiio- 
vane vysokoitlakovoii rtul'ovou v^voijkou v 
mbLasti 350—450 nm. Vo«lbou struktury s^Ioti- 

>* canin je mozne oviivnit svet?locit.l;ivO'3t koan- 
pozice. 

Kompozice obsahujlci tyto la-tky se vhod- 
nym zpusobem nanasejl na podlozky, pfe- 
v^zne kovove a tvofi jediio- ci vicevrstve 
j5 svetlO'Cltlive desky. Z negatlv.nl lotogriaficke 
pfedlohy se osvetlenim a nasledujicim vy- 
m;^v6nim nezreagovanych podilu v:bo«dn]p^ni 
ro'zpoiuStedlem ziska po»zadovan^' relief. 
Svetelnymi zdroji jso'U vysoikotlake rvfiuL'ove 
,0 lampy, xeno-navg lampy di jin6 v^^koinne 
zdroje svetelmeho zareni. 

SpecifickS^m problemeni techibo systemu 
je dosazem dcs«tatecne thermicke stability 
ve'doucl k dobre rozlisovaci schopnosti, tj. 
zamezeni polymerace na neosvgtlenych mfis- 
tech a odstran§ni nebo alespofi snizeni in- 
hibice vzdusnym kyslikem. 

Pfedmetem vyn^lezu Je sv6tlocitliva kom- 
pozice pro reprcdukcnf techniku, jejiz pod- 
so Sftaoa spociv^ v torn, ze vedle vinylickych 
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jedno- ci dvoufunkcnich monomeru, substrd- 
tfl a s*v§tjlocilt»Livych anoma'tdckoaliXaltick^^ch 
azolMek obs^ahuje bif'Uinikcnf vi>nyUcke mo- 



iioimery .hydrochinoinov^ho typu, jako nap^i- 
klad hydr»ochinandiakrylSt, a d^le triazeny 
obeoneho vzorce: 





kde zniaci ailkyl s 1 a2 5 atomy uTilikni a 
R2 je viodik, alkyl s 1 az 4 a'lomy uhlrku 
nebo alkoxyl s 1 az 1 aibomy Uihllku. S vy- 
hodou S0 podle tchoto vy.n^l&zu paiiziva 1- 
-(4-vmylfenyl )-3-e«thyl-3-fenylitriazenu (1) ci 
lajtek lObdobnych. Uvedene trlazemy zarucuji 
diostaiteonou thermickou stabilitu sm§si po- 
lymeru n!a !neosv6tlen^ch mistech a umo2fiu- 
jl dosazoiii dobre roizlisovacf schopnosM a 
reprodiu"k5n;i k^vali'ty reli§fu. Lze pouzit az 
20 % trLazenu (s vyhodou 3 — 10 %). 

Bifunkcn^ vinylicke rn'onomery hydrochi- 
tiomoveho 'typu zvysuji odoiltnost vrstev proti 
juiihibici vzdusnym kysUkem. (]e mozno je 
pouzit az do 40 %, s vyhodc-u 10 —20 %). 

Rychlosit fo«topolymeraoni reakce svetlo- 
oitlivych kompozic pfipi'aveinych na basl u- 
vedenych rn'om^^merti a tiidiz exposicni dobu 
lze O'Vlivnit Icrame pomSru jednatlliv^oh kom- 
ponent take i'ntensitou pouziteho svBteTin§ho 
z^feoif. 

SvetlocitHva kompo-zice podle vynalezu 
vykazuje thermickou stabilitu a zvysenou o- 
dolnost systemu vuci vzdusnemu kysUku. 

Variabiiliity v priprave sm&si o ruzne sve- 
telne citlivosGi a reaktivite o-bjasnuji pfikla- 

dy. 

Pflkl:ad 1 

Triethyleirxglykoildiakrylat obsahujici 0,2 
% vah. fenylazo-2-( 2,4,4 ]-trimethyl va'lero'ni- 
trilu a 1 % l-(4-vinylfenyl]-3-ethyl-3-fenyl- 
triazen-u ( 1 ) byl polymerovan ve vrstvg 0,1 
mm za nepristupu yzducbu. Po 2 miin. expo 
zici Hg liampou 40 W ze vzda-lenasti 5 cm 
pfes negativoii cernobllo-u masku byl po 10 
sec. oplaohu vodou ziskan reldefni . obraz, 

Pf.ik;liad 2 

Za podminek stejnych jako v pfikladu 1 
byl-a pou-zUta smes obsahujici dietliylengly- 
koldiakrylat s 0,4 % vah. feiiiylazoizobU'tyjro- 
nitrilu a 2 % i-(4:viuylfenyil)-3-me)lihyl-3-fe- 
nyltr.iazenu(l) a 10 % liydrochijao>n.diakry- 
l^tu. Zdroj sv6tTa byla 100 W Hg v^bojka a 
expozicni do'ba byla zvalena 4 man. Relief 
byl ziskcin i>o promyti vrstvy etherem za 10 
sec. 

P f I k .1 a d 3 

Svgtlocitliv^ kom.P'O'Zice seat^iviajici' z tri- 
ethylenglykoldimetbiakryilatu, 5 % i-(4-vi- 



nylf enyl ) -3-meCbyl-3- { 4-toiyl ) triazenu (1 ) , 15 
* % hydrochinandiakryl^tu a 0,3 % feoiyliaizio 
-2-{2.4,4}trimetliylvaleronitrilu byla poly- 
meravtoa ve vrstve 0,2 mm svetlem Hg wf- 
bojky 250 W ze vzdalenosti 10 cm tpo dobu 
3 min. Relief byl ziskdn po pro«myti vrtstvy 
0,5% vodnym roztoikem NaOH. 

P f 1 k 1 a d 4 

Za podmhiek s:tejn]?ch jako v pi'Ikladu 3 
" byla pouzita kompozice sestfivajici z dietliy- 
lengly.k'Cild'imethakryMtu, 7 % l-(4Hvinylfe- 
nyl)-3-butyj-3-fenylitriazenu(l) a 10 % hyd- 
rochisnoaidiakryl^tu. 

" Pfiklad 5 

Kompozice obsahuji'ci 55 g acetylcelul6- 
zy (stupefi aceitylace 2,5), 45 g trieithyaen- 
glykioldimesthakrylatu, 8 g hydrodh-inioaidi- 
akrylatu a 3 g l-(4-vmylfenyl]-3-ethyl-3-fe- 
!nyltriazenu(l) byla polymerov^xLa 0,6 % 
vaih. iniciattoru fenvlazo-2-{2-fenyl-2,4-dime- 
:thyl)vaileronitri^u iampou 250 W po dobu 6 
mill. Vzddlenost vrstvy od zdroje sv^tila by- 
la 10 cm. Vrstva kompozice 0,8 mm byla 
pfed sv&tetoou expozici hcmogenizrov^na pri 
teplote 60 t-lakem 10 atp. Reliefni obraz 
byl zlskto promytim vrstvy 0,5% vodnym 
rozitoketm NaOH ve torme itlakove sprchy. 

S5 

P f 1 k .1. a d 6 

Kompoizice byla sestavena a zpracoivdaia 
jako v -pfL'kladu 5 s tim, ze 30 g acetylceliu- 
" 16zy bylo .nalirazeno 20 g polyethylenglykol- 
monomeithakTy Idt u . 

P f I k 1 a d 7 

KompO'Zice byla sestavena a zpracov^na 
jako V pi^ikladu 5 s tim, ze acetylenceluloza 
byla natoazena 60 g kopolymeru glykotaio- 
.n'Omethakrylatu s metliakrylonitrilem. 

so Priktlad 8 

Kompozice byla sestavena a zpraco\'toa 
jako V prikiiadu 5 s tim, 2e acetylcel'Ul6za 
byla nahra-zena kopolyamidem pfipravesny-m 
w z hexameithylendiam-LniOdiadipaitu, 'soli kyr». 
adipove a diaminodicyklohexylmethanu a 
kaproiaktamu. 
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PftEDMfiT VYNALEZU 



Sv§tl'aaittLi>vfi koinpozice pro reprodukSiil 
itecbniku vhodnfi k vy.trvofeni svStlocltllvych 
vrstev, sestdviajlci z vinylickS^ch jednO' ci 
dV'Oufunkdniloh monoonerCi, substr^^tG a svSt- 
locitlivych aromatickoalafaitick^dh azoM- 



•tek, vyiZinaCen^ tim, ze smSs mooKwnerii ob- 
sahuje bifaink5ni vinyl ick6 moixkraery hydro- 
chinanov6ho typu, v^hodng hydrochLnondl- 
akryld't a trlazeny obecn^ho vTxyvce 





kde 



znaci alkyl s 1 az 5 atomy uhliku a 



je vodik, alkyl s 1 4 atomy luhliku 
nebo alkoxyil s 1 az 4 atomy u/hMku. 



Severografla, n. p.. provoxovna 32, Most 



TH\S PAGE BLANK (MSPTO) 



